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© Synthetische Polyamide mit verbessetter Anfarbbarkeit 

Synthatische Poiyfcmids, die erne geringe Mange mtnde- 
sterns einer Am'.no- oder Imirjoverbindung, tract nwviestens 
einer Cycloaikyi-. aromatischen ocier heterosrematischen 
Gruppierung irr. Molekul. er.thahen, weisen eine merklich 
verbesserte Anfarbberkeit evf. 
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Bcschreibung 



Es wurde gefunden. daB man die Anftrbbarkeit von synthetischen Polyam.den ganz wesentl.ch verbessem 
kann u enn man in dLe cine oder mehi« Verbindungen. die mindestens erne Ammo- oder Im.nogruppe und 
™^ZTk 1 ^cloaliohausche an>m«ische oder beteroaromatische Gruppierung enthaiten. einbnngt. Mit 
to « bX^Uen Syffl^^naa tebes^ beim Ausziehfarben. aber auch beim Klotzen (Foular- 
nfer^ „nd ^"rucken tafllwuere und mtenshere Flrbungen als mit unbehande.ten synthet.schen Po.yam.dea 
STn™Si^S^i"1EtoU D«*e auf den erf.ndungsgemaB hergestellten synthet.schen 
Holvamiden bessere Echtheiten. insbefondere bessere NaBechthe.ten aufwe.se n. jnsbeso-t- 

Vontugswe.se haben die eingesetzten Verbindungec e.n Molekulargew.cht zw.scnen 200 und 1500. msbeson 
dere7wisch«-n400und lOOO.undsindTOaSoJfonsauTegmppenfrei. 

Ume Synthetischen Polyam.den sind sSmtlkbe bekannten Kunststo fe d.eser Art zu verstehen. '"^omlere 
^kondensat^ 

ml^eS^^^^^ Po.yamidschme.ze wird in Ob.icher Weise 

verfomit. z. B. in Schmelzspinn-. SpritzguB-Strangspritz- oder Folienblasmasch.nen. 
Bevorzugte. erfindungsgemaB einsetzbare Verbindungen s.nd z. B.: 

1 .1 35-Tri-<2 ,2'.6'.6'-tetramethy ! P iperi^vM>lrimes^uretriamid, 

ZZ4.6-Tri-(2'2\6'^'-tetramethylpiper.3>^'-amino>-triazin, 

3 Bis-(2',2'.6'.6'-tetramethy!pipen=yi^ -aji^artonyl-paraphenylenHere^pht^ 

* Bis^2^r:6^6^tetramethylpiperidyW>t e rcp««thal S iu re diam.d sow.e die Verbmdungen der Formeln 
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NH 



5 C — NH-CO-< V-CO-NH-C^ 



HjN 



OH, NH — CO — NH — R* 



NH, 




NH — R "I 



7 AH-CO-N N— $ N 



NH — R« _, 




NH — R, 



.CO — NH — C, ,-Alkylcn — NH— < N 



NH — R, _j3 



9. N 



CO — N 



-NH — C 2 - 3 - Alkylcn — N H — CO 




CO — N 



Co-Alkyl 

K Ci-j-Alkyl 
d-rAlkyl 

N C,-j-Alkyi J, 



10. 




CO— N(Ci-j-Alkyl), 



CO — NH — Cj j-Alkylen- 



NH— CO-fS 



CO — N(C i - i-Alkyl)^ 



11. N 



N(C t -j-A!ky!)} 
N-l 

-NH — C 2 5-Aikylcn — NH ^ N 



N- 



N(Ci-3-Alkyi 2 _j 3 
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! jsj ; 



- N | / 



R 2 



R> 



13. ^ 



-CO — NH — C? - ;-AlKylen N 



/ 

\ 



R; 



R, und R 3 bedeuten in Formcl 1 2 and i 3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder C, - 3- Alkyl 
R 4 — NH — CO CO— NH — R« 




NH — CO CO — NH — R. 



R« — NH — CO 



CO — NK — R4 



15. 





R 4 — NH — CO 



R< — NH — CO— < a, 




CO — NH — R* 

CO — NH— R< 

CO— NH — R< 



17. 



v ^\ ( CO — NH -Co-Alkylcn— N(C,.j-Alkylen— NHjJJ, 



18 



N " ' ^ — (NH — C7 -j-Alkylen — N(C? 3 AlkyJen — NH^ 



V=-N 



O 



39 R.-NH-CO-V 



N — R« 



O 



/V' 

20. i 
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CO — N H — R« 




OH 



wobci R* in ocr, obigen Formein immcr eine Gruppc der Formel 

CH- CH: 

HN X ; — i2.2.6,6-T:tramethylpiperidyl-4) 



15 



CH, CH, 

is, und alle e «*r..nien AlkM- und Alkylenres.e 1 bis 4. insbesondere 1 oder 2 Kohienstoffatome enthaiten und 
hone Kiu^^Xm Vern.isd.en mil den geschmolzenen svntheuschen Myanuden ohne Zer.eUung 

SC ^ H .,..^ d-r erfind^gsgemiB verwendbaren Verbindungen zur Verbesserung der Anfarbbarke.t von 

[rbiick- i-*r>i In den Na&echiheiten merkhch uberlegen sind. 
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Beispie'. 1 



a) Hemefirag der Verbindung der Forme. 1 3.5•TriK2^•A^6^tet^amethylp^peri^M>lrime S •.nsau^el^ ! an ) • ! d 
4-0, T--«--^ur- werd-n in Gegenwar. ka.alytischer Mengen (3 ml) Dir^hylformamid mi t 1 44.0 ml 

V/asser "es.-s.-i.-j -tr: und :n; Vakuum getrocknel (misbeute 83.2? - cues wcu«.. 

SchmeUp.-r,'<i >330 1 C). 

b) Hersirilwg eines erfindungsgemaB n.odifizierten syntheusd>efl Polyamids 
rrv , ... 8£ , foUr ,^ ;„ Form ernes Puivers werden m.t 14 TeSender gemaS a) erhaltenen Verbin- « 

gc, * rbl , , . r , P ,r ar u.. P t-- asern weisen eine Kervorragende Brillanz. bei senr gu:er Wasch-, L.cru- und 
H ^Z.:%<-°l^£w^S£>i*. nich. erflndJngsgemaC rnodifiAne Poly-.-capro.actamfasern 
"'.^emiioh {cringe™ FarbtU und Brillanz and merkl'.ch gcringere Ecnthe.un auf. 



weisen 
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An Siellc von C. I. Acid Red 216 konncn auch die folgenden Farbstoffe. mh etw» demselben Erfolg verwendet 

werden: 

CI. Acid Blue 80. 
CI. Acid Yellow 155. 
C.I. Acid Violet 66. 
C I. Acid Blue 230. 
CI. Acid Red 151. 
CI. Acid Blue 260. 
CI. Acid Orange ifc?. 
C 1. Acid Green 28 uric 
CI. Acid Red 119. 

Patentanspruche 

1 Svnthetische Mvamide mk verbesserter Anfarbbarkeit. dadurct. gtorachnet, da6 sie eine oder 
Lhrere Ve^dun'ger. mh rnindestens einer Amino- oder Iminogruppe «nd nmdestens emer cycloal.phat.- 
schen. aromatischen oder heteroaromatischen Gruppiemng enthalteru dadurch ee- 

* Veriahren zur Herstellung von syntheli&chen Polyamiden mit vertesscne^nfarbbarkeit. dadurch ge 
kennfetchn" Jcla die ^.behandel.en synthetischen Polyam.de in 6er Jtoke nut emer odernwhre- 
Je„ VeSSnJl die rnindestens eine Amino- oder Iminogruppe u«J rm^ens erne cycloauphausche. 
aromatische oder beteroaromatische Gruppierung enthalten. vermiscm. 
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